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OFFENTLIGGJORD AV 

KUNGL. PATENT- OCH REG1STRERINGSVERKET. 



C. W. H. VON BCKEEMANN, 

UTJSNE. 

FOrfaringssatt for svetsning ay katting. 
(Tillagg till patentet n:r 473630 

Klass 49: h. 

Patent i Sverige fr&n den 24 november 1919. 



I patentet n:r 47363 beskrives ett forfarings- 
satt for svetsning av kattinglank, vilket bestar 
dari, att lanken efter bockning till ringform i 
kallt tillstand forst upphettas till rodvarme me- 
delst branslevarme och darefter npphettas^ pa 
elektrisk vag vid. svetsstallet under samtidig 
hoppressning, varefter svetsstallet slutiigt till- 
smides i en kattingkammare. Andamalet har- 
med ar att spara elektrisk strom men pa samma 
gang erna de med den elektriska upphettningen 
forbundna fordelarna. 

IfragavaTande forfaringssatt kan ytterligare 
fqrbattras, om man enligt f oreliggande nppfin- 
ning nppvarmer lanken sa, att en del av densam- 
ma uppvarmes starkare an ovriga delar. Detta 
kan tillga antingen sa, att lankens andar i nar- 
heten ay det blivande svetsstallet nppvar- 
mes genom branslevarme till hogre temperatur 
an lanken i 6vrigt> varigenom en avgjord 
branslebesparing kan ernas, eller sa, att lan- 
kens mittparti nppvarmes starkare an lanken i 



ovrigt for att efter svetsningen och smidningen 
genom overledning av varme astadkomma en nt- 
glodning av svetsen och en ntjamning ay varme- 
spanningar (i synnerhet vid grovxe dimensio- 
ner) avensom for att i vissa fall oka det elekt- 
riska ledningsmotstandet for den strom, som 
soker passera runt lanken mellan elektroderna. 



Patentanspr&k: 

l:o) Vid det i patentet n:r 47363 beskrivna 
forfaringssattet den forbattringen, att lankens 
andar i narheten av det blivande svetsstallet 
npphettas genom branslevarme starkare an lan- 
ken i ovrigt. 

2:o) Modifikation av forfaringssattet enligt 
patentanspraket l:o) kannetecknad darav, att 
l anke ns mittparti nppvarmes genom bransle- 
varme kraftigare an lankens andar. 
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